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SPOSdB WTTOARZANIA PLYT DACHOWYCH 



Przedaioten wynalazku jest aposdb wytwarzenla piyt dachowych przeznaczonych do 
krycla da chow w budownlctwle aieszkalnya 1 goepodarczyn w vie jeep etosowanych dotychczas 
piyt ezbeatowo-cenentowyctu 

Powgzechnle stosowane se plyty dachowe plaskie lub fa Hate wykonane z aieszenlny 
azbestu* cenentu i wody. W tyu celu poddaje elf azbest rozwldknienlu n» eokro, e nastepnie 
aiesze sie z ceaentea, przy czyo zawartotc ezbestu wynosi okolo 12% w stosunku do ceaentu. 
Mieszantn© te rozclencze ele woda. tak. ±e zawartotc euchej easy wynoal 8-1256* Mieszanine te 
podaja ale poprzez wanny, w kt6rych nesttpuje cze6clowe odwodnlenie easy na eaezyne foraujace 
nakledajac wsrstwy eleaentarne z jednoczesnya odsytanien wody na wel foraatowy. Na wale tya 
forauje sie wstage piyty, ktdra jeat jednoczesnie prasowana, a- nastepnie uklsdana na prze- 
kzadkach 1 po apraaowanlu dojrzewa az do uzyskenla twardaj trwalej plyty* 

let ota wynalazku polega na etrzyaaniu pfcyt dachowych bez zawartoeci ezbestu w Basle , 
z ktorej te pJyty ee wykonywane* W*6kna azbestowe zostaly zastapione wldknaal celulozowyal, 
ktdre atanowie noanlk ceaentu. Wylawiania ceaantu oraz wzaocnlenie surowego wyrobu daja w*6k- 
na celulozowa uzyskane korzystnle w wyniku obrdbkl wakulatury workowej zaielonej do 60° e»ar- 
noecl wedlug schopora 1 Rieplera. Iloac wlokien calulozowych powlnna bye aaksyaelnle ogroni- 
czona 1 wynlkec z koniocznoeci zapewnlenla optynalnych warunkow wylewianl© z zawiesiny 
ziaren ceaantu. Wyzsze zewartoac *16kien calulozowych jast niekorzystna z uwegi na aozliwosc 
wyatepowania zalany wyaiarow plyt /pecznienie/ pod wplywaa wllgocl* 

Celes otrzyaania aasy do wytwerzahla plyt dachowych, aiele ale wlOkna celulozowa w 
Hotel 3-5% wagowych do 60° aaarnoftcl 1 alesza slf dokiadnlo z wlokneal eyntetyeznyai, 
zwlaszcza o dlugoeci do 9 aa w lloecl do 2% wagowych. Nastepnie dodaje sic alkrowypelnlecz 
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taki Jak drobno zalalony pleeek , odpady elektrowniane. hutnlcze ltp. w poatacl aziaou wodne- 
gp w lloe*cl od 1-5% wagowych, kt6ry abeorbuje sia na powlerzchnl wickien celulozowych , a no 
koricu dodeje alf ceront korzyetnle portlandzki w iloaci 80*90% wagowych. Caloac rozclencza 
elf ivodQ w stosunku 10-13% wagowych suchej aasy do wody* 2 tek przygotowenej zawleatny wi6k- 
nleto-cenentowaj forauje alf piyty widknisto-ceaentowe poprzaz nawljanie na Mala foraatowya 
warstw eleaenrernych, Yi trakcla foraowanie nastapuje proeea odwadnlanla. Dla lapezago spoje- 
ftia weretw eleaento rnych po zakonczeniu procaau odwadnlanla dodaja alf plaatyf Ika tore, 
korzyetnle naf telenowo-forwaldehydowego lub nelaalno-f ornaldehydowego w Iloaci do 1,5% wago- 
wych, Nastepnie otrzyfiene plyty preeuje ale i lezekuje. 

Plyty dec ho we wykonywane aposobea wedlug wynalazku nlo zawleraja w ewysi ekladzle 
szkodllwego dla zdrowla ezbeetu. Zastfpuje. calkowicle atoeowana dotychczaa piyty ezbestowo- 
-ceaentowe, przy czya aozne produkowac ran ©an asortyaent, to Jeet plyty plaekle I piyty 
feliete o r6±nyeh wyaiarach. Da dnocz ©en la rests* wyellalnoweny p rob las odpadow produkcy;jnych # 
kcore it poatacl azlaaow wywozonych na haldy zanieczyszczaly exodowiakc naturalno* 

P r z y k l a d. Do zatelonych do 60° aaarnoici wioklon eelulozowych w lloacl 3% 
wagowych dodaja alf 2% wagowych wiokien ayntetycznych o dfcugodcl do 9 a» # aleeza alf 1 dodaja 
9% wagowych odpadow elektrownlanych a poatacl azleau wodnego, Po dokiadnya wyaleezanlu dodaja 
9lf 90% wagowych cooontu portlandzkiego . Calo46 po wyaleazanlu rozclencza alf wodf it atoaunku 
10% wagowych suchej aasy do wody. Kasf tf kieruje elf naa tfpn la na wai foraetowy, gdzla newija< 
jf alf jedne na drug? waratwy alaaantarna. w trakcla foraowanla neetfpuje procaa odwadnlanla* 
Waratwy alaaantarna nakiede alf az do uzyekenie Zodanej grubo6ci ptyty, Po zakoAczanlu process 
odwadnlanla dodaja alf do 1,5% wagowych naf taleno-foraeldehydu* Na koricu plyty poddeje alf 
epreeowanlu, a nostfpnte lazekowaniu* 

Zaatrzetenie pa t a n z o w a 

1* Sposob wytwarzania piyt dechowych polegejfcy na wyaleazanlu wldkien z cenentea l 
innyai dodatkaal, a naetfpnla lch zaforaowenlu, znaalanny t y i, le 3-5% wagowych 
zalelonych do 60° eaarnoicl widklen eelulozowycn alaaza alf z 0-2% wagowych wfcoknaal ayntetycz- 
nyal o dlugoticl^ zwlaazc2a do 9 an 1 z 1-5% wagowych alkrowypelnlacza w posted szlaau wadnago 
1 na koncu dodaja alf 60-90% wagowych ceuentu, a po dokiadnya wymlaazanlu rczclencze alf »oda 
w atoaunku 10-13% wagowych auchaj aaey do wody 1 fomuja alf plyty na wale foraatowya poprzaz 
nawljanla warstw eleoentarnych , odsysajac jadnoczednle wodf, a po zakoifczeniu procaau odwad- 
nlanla dodaja alf do 1,5% plastyf Ikatora 1 gotowa plyty praauje alf , a naatfpnla lezakuje. 

2. Spoadb wadlug zastrz.i, z naaianny t y a. ze Jeko alkrowypalniecz stosuje 
sip zmlelony piasek lub odpady elek trowniane lub hutnicze, a Jako plaatyf ikator naftalen 
foraaldehydowy lub aalaalno-foraaldahyd. 
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